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(54) Title: USE OF AGENTS FOR CELLULOSE AND PAPER PRODUCTION 

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON MTTTELN 2UR ZELLSTOFF- UND PAPIERHERSTELLUNG 
(57) Abstract 

The invention relates to the use of oil-in-water emulsions for cleaning machines and plant components in the production of cellulose, 
paper, paperboard and cardboard and to prevent the pollution of such units by adhesives and adherent resins. As components of the oil 
phase, the emulsions contains at least one of the following materials: (I) a saturated or unsaturated, open-chained or cyclic, normal or 
isomeric hydrocarbon with 8 to 30 carbon atoms; (2) a saturated or unsaturated fatty alcohol, a saturated or unsaturated fatty acid, a tatty 
ixid monoalkyl ester, a fatty acid amide or a fatty acid monoalkyl amide of a saturated or unsaturated fatty acid, with all these compounds 
having 8 to 30 carbon atoms; (3) a mono or polyester of a saturated or unsaturated mono or polyvalent carboxylic acid with 2 to 30 carbon 
atoms and polyols except for polyethylene glycols; (4) a polyamide of saturated or unsaturated fatty acids with 8 to 30 carbon atoms and 
aliphatic polyamincs with two to six nitrogen atoms; (5) an acyclic preferably monocyclic and/or bicyclic terpene, especially a terpene 
hydrocarbon, and/or a terpene alcohol, and/or (6) a polyoxyalkylene compound based on alkylene oxides. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von &l-in-Wasser-Emulsion zur Reinigung von Maschinen und AnlagenteOen bei der 
Herstellung von Zellstoff, Papier, Pappe und Karton sowie zur Verhindenmg von Vcrunrc inigungen von Klebstoffen und anhaftenden 
Harzen an solchen Aggregates Die Emulsion enthalt als Bestandteil der Olphase wenigstens einen der folgenden Stoffc: (1) einen 
gesattigten Oder ungesattigten, offenkenigen oder zyklischen, normalen oder isomeren KohlenwasserstoiT mit 8 - 30 Kohlenstoffatomen; (2) 
einen gesattigten oder ungesattigten Fettalkahol, eine ges&ttigte oder ungesata'gte Fetts§ure t einen Fetts3uremonoalkylester, ein Fettsiureamid 
oder ein Fettsauremonoalkylamid einer gesattigten oder ungesattigten Fettsaure, samtliche unter (2) aufgefuhrten Verbindungen mit 8 bis 
30 Kohlenstoffatomen; (3) einen Mono- oder Polyester einer gesattigten oder ungesattigten ein- oder mehrwertigen Carbonsaure mit 2 bis 
30 Kohlenstoffatomen und Polyolen, ausgenommen Polyethylengjykole; (4) ein Polyamid von gesattigten oder ungesattigten Fertsauren 
mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen und aiiphatischen Polyaminen mit zwei bis sechs Srickstoffatomen; (5) ein acyclisches, vorzugsweise 
monocyclisches und/ oder bicyclisches Terpen, insbesondere einen Terpenkohlenwasserstoff und/oder einen Terpenalkohol und/oder (6) eine 
Polyoxyalkylenverbindung auf der Basis von Alkylenoxiden. 
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Verwendung von Mitteln zur Zellstoff- und Papierherstellung 

Die Erfindung betrifift die Verwendung von Mitteln zur Behandiung von Maschinen zur Zell- 
stoff-, Papier- und Kartonherstellung zur Reinigung dieser Aggregate von anhaftenden Verun- 
reinigungen aus natiiriichen Harzen und/oder synthetischen Polymerisaten sowie die Verhin- 
derung der Verschmutzung dieser Aggregate durch solche Verunreinigungen, 

Bei der Zellstoff- und Papierherstellung ist es erforderlich, die Agglomeration und Abschei- 
dung von Harzanteilen des Holzes, Klebstoffanteilen aus dem Altpapier und Kunststoffantei- 
len aus Latex beschichtetem Altpapier, bei dessen Wiederverwendung durch geeignete MaB- 
nahmen zu verhindern, um Storungen im Herstellungsprozefl und die Beeintrachtigung der 
Zellstoff- oder Papierqualitat zu vermeiden. 

Nach EP 51 7 360 Al werden inhibierend wirkende Mischungen aus Tensiden und L6- 
sungsmitteln, vorzugsweise Fettsaurealkanolamide, ethoxyiierte Verbindungen, aliphatische 
Kohlenwasserstoffe und Orangenterpene der Stoffsuspension in einer Menge von 1 - 200 ppm 
zugesetzt. Die in dieser Weise verwendeten Mittel sind jedoch nur unzureichend wirksam, so 
daB der Herstellungsprozefi oft unterbrochen werden mufi, um eine Reinigung der Maschinen- 
teile, insbesondere der Sieb- und Pressenpartie vorzunehmen, wobei nach EP 178 340 Bl aus- 
schlieBlich Limonen als LSsemittel Verwendung findet. 

Nach EP 235 015 Al und EP 599 440 Al kann die Ablagerung von Harzen durch kationische 
Polymerisate auf der Basis von Epichlorhydrin und Aminen bzw. bei gleichzeitiger Verwen- 
dung von nichtionogenen Tensiden verhindert werden. 

In US 4,190,491 und US 3,582,461 werden Copolymere und Dicyandiamid- 
Formaldehydkondensate beschrieben, deren Wirksamkeit ebenfalls auf der Wechselwirkung 
mit anionischen Harzkomponenten der Zellstoffsuspension beruht. Hierbei werden die iono- 
genen Komponenten neutralisiert, dispergiert oder bereits bestehende Ablagerungen redis- 
pergiert, ohne dafi die Wirksamkeit kationischer Retentionsmittel eingeschrankt wird, wie dies 
zuvor bei der Verwendung anionischer Dispergiermittel eintrat. 
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Die Anwendbarkeit dispergierender Mittel ist jedoch in geschlossenen Wasserkreisiaufen nur 
begrenzt moglich, da die dispergierten Harzanteile nicht vollstandig an die anionischen Zell- 
stoffasern gebunden und ausgetragen werden, so daB sie in zunehmendem MaBe im ProzeB- 
wasser verbleiben. 

Da es nicht ausreichend gelingt, die Ablagerung von klebrigen Materialien an Papiermaschi- 
nen zu verhindern, wird daher in EP 359 590 B 1 vorgeschlagen, auf die OberflSche der Vor- 
richtungen eine wassrige Losung von kationischen Poiymeren zusammen mit einem wasser- 
loslichen, nichtionogenen oder kationischen Tensid aufzubringen. 

Eine ahnliche Anwendung unter gezielter Behandlung von Sieben und Filzen von Papierma- 
schinen erfolgt nachdem Daraspray-Konzept, daB von T. Hattich, T. Hassler und G. Corbel im 
Wochenblatt fur Papierfabrikation 122, 1994, S. 644 - 648 beschrieben wird. 

Die Nachteile dieser Verfahrensweise sind dadurch gekennzeichnet, daB die sich bildende 
(Jberzugschicht von den Gleichgewichtskonzentrationen der wasserloslichen Kornponenten 
im System abhangig ist und die braun gefarbte, elastische Struktur des Schutzfiims bei man- 
gelnder Feuchtigkeit hart und briichig wird. Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der teilweise 
erforderlichen sehr spezifischen Dosierung mehrer Kornponenten, urn den Oberzug zu erzeu- 
gen. 

Nach EP 550 230 Al wird weiterhin die Reinigung der Filze der Pressenpartie unter Verwen- 
dung von Fettsaureimidazoiinen vorgeschlagen und nach EP 647 737 Al werden diese Ver- 
bindungen zusammen mit ethoxylierten Nonylphenolen und speziellen Sulfonaten zur Ver- 
hinderung von Ablagerungen von Polyamidoamin-Epichlorhydrinharzen in Filzen verwendet. 

Die EP 0 648 820 A2 beschreibt Zusammensetzungen, die zur Entfernung von Tonem von 
Papieroberflachen, Klebstoffresten von Kunststoffen, zum AblOsen von Kunststoffbeschich- 
tungen und zur Reinigung von Metallflachen von Schneidolresten oder Farbstiftmarkierungen 
eingesetzt, sowie zur Entfernung von durch Klebstoffe befestigten PVC-Teilen verwendet 
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werden. Hierbei werden konzentrierte Ol-in-Wasser-Emulsionen mit einem Anteil an nicht- 
wassriger Phase von 8-90 Gew.% eingesetzt, die verschiedenste organische Verbindungen, 
wie auch Dicarbonsaurediester, enthalten, und die unter teilweiser Anwendung von Ultra- 
schall und weiterer Hilfsmittel (unwoven fabric strips) im Temperaturbereich von 5 * 70 °C, 
also teilweise unter zusatzlichem Erwarmen des Reinigungsmittels wahrend des Reinigungs- 
vorganges eingesetzt werden. Weiterhin enthalten die Emulsionen Ldsungsmittei wie Isopro- 
panol, Toluol, Benzylalkohol, Methylethylketon, N-Methylpyrrolidon, Di- und Triethylengly- 
coldimethylether sowie 3- Methyl-3-methoxybutanol, welche die Anwendung dieser Emul- 
sionen in abgeschlossenen Systemen aus Griinden der Arbeitssicherheit und wegen Gesund- 
heitsgefahrdung einschranken. 

Die inhibierende Wirkung dieser bekannten Mittel ist jedoch insbesondere bei der Papierher- 
stellung unter Venvendung von Altpapier unzureichend, da klebende Bestandteile des Recy- 
clingrohstoffs, insbesondere bei Temperaturen oberhalb 50 0 C> weiterhin als feindisperses 
System in der Zelistoffsuspension zunachst gelost und dann als Agglomerate (Stickies) auf 
der Oberfl&che der Maschinen; insbesondere von Sieben, Filzen, Zylindern und Leitwalzen 
abgelagert werden. Hierdurch werden die Papierqualitat durch Flecken- und Lochbildung be- 
eintr&chtigt, der Produktionsprozefi wird durch AbriB der Zellstoff- oder Papierbahnen gestort 
und die Entwasserung der Stoffsuspension und die Blattbildung durch Verminderung der 
Wasserdurchlassigkeit und Wasseraufnahme der Siebe bzw. Filze sowie der Trockenvorgang 
durch verringerte W&rmeubertragung beeintrachtigt. 

Da die beschriebenen Hilfsmittel in ihrer Wirkung unzureichend sind; ist es zur Zeit weiter 
erforderlich, Zellstoff- und Papiennaschinen im stehendem Zustand oder bei stark gedrossel- 
tern Lauf mit Chemikalien zu reinigen, die beispielsweise aufgespriiht und nach einer be- 
stimmten Zeit zusammen mit den Schmutzpartikeln mit Wasser abgesptiit werden. Weiterhin 
ist die Siebreinigung in kontinuierlich laufenden, separaten Trockensiebreinigungsanlagen 
bekannt, in denen jedoch ebenfalls der Reinigungsvorgang nicht immer zufriedenstellend 
verl&uft. Andere Verfahren vermeiden die genannten Nachteile unter Verwendung speziell mit 
Teflon oder anderen Kunststoffen beschichteter Siebmaterialien., die jedoch mechanisch an- 
faliig und in der Beschaffung kostenaufwendig sind. 
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Weiterhin ist die Verwendung von bestimmten Ol-in-Wasser-Emulsionen als Mikrobizid- 
Ersatz bei der Papierherstellung nach DE 43 40 665.3 bekannt. 

Es bestand daher die Aufgabe, die zuvor detailiert beschriebenen Nachteile zu beseitigen und 
insbesondere hierzu Mittel zu finden, deren Verwendung bei der Zellstoff-, Papier- und Kar- 
tonherstellung mit Altpapier zur Behandlung von Zellstoff-, Papier- und Kartonmaschinen 
geeignet ist, die Maschinen von anhaftenden Agglomeraten aus synthetischen Polymerisaten 
und naturlichen Harzen zu reinigen und/oder das Anhaften solcher Substanzen von der Ober- 
flache der Maschinen zu verhindem. 

Die Aufgabe konnte durch die Verwendung von Ol-in-Wasser Emulsionen zur Behandlung, 
insbesondere zur Reinigung von Zellstoff-, Papier-, Pappe- oder Kartonmaschinen bezie- 
hungsweise deren Anlagenteile von anhaftenden synthetischen Polymerisaten und naturlichen 
Harzen oder zur Verhinderung des Anhaftens solcher Substanzen an den Oberflachen solcher 
Maschinen oder Anlagenteilen gelfcst werden. 

Die genannten Emulsionen sind dadurch gekennzeichnet, dafl sie als Bestandteil der Olphase 
wenigstens einen der folgenden Stoffe allein oder im Gemisch mit den anderen genannten 
Stoffen enthalten: 

1 , einen gesattigten oder ungesattigten, offenkettigen oder zyklischen, normalen oder isome- 
ren Kohlenwasserstoff mit 8-30 Kohlenstoffatomen 

2, einen gesattigten oder ungesattigten Fettaikohol, eine ges&ttigte oder ungesattigte Fettsau- 
re, einen Fettsauremonoalkylester, ein Fettsaureamid oder ein Fettsauremonoalkylamid 
einer gesattigten oder ungesattigten Fettsaure, samtliche unter 2 aufgefuhrten Verbindun- 
gen mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen 

3, einen Mono- oder Polyester einer gesattigten oder ungesattigten ein- oder mehrwertigen 
Carbonsaure mit 2 bis 30 Kohlenstoffatomen und Polyolen, ausgenommen Polyethy- 
lenglykole 



WO 96/38628 PCT/EP96/02191 

-5- 

4. ein Polyamid von ges£ttigten oder ungesattigten FettsSuren mit 8 bis 30 Kohlen- 
stoffatomen und aliphatischen Polyaminen mit zwei bis sechs Stickstoffatomen 

5. ein acyclisches, vorzugsweise monocyclisches und/oder bicyclisches Terpen, insbesonde- 
re einen Terpenkohlenwasserstoff und/oder einen Terpenalkohol 

und/oder 

6. eine Polyoxyalkylenverbindung auf der Basis von Alkylenoxiden . 

Die beschriebenen Ol-in-Wasser-Rmulsionen sind aus verschiedenen Bereichen bekannt. Es 
war jedoch uberraschend festzustellen, dafi diese Emulsionen die Eigenschaft haben I . Ma- 
schinen und Anlagenteile von speziellen Verunreinigungen zu reinigen und 2. das Anhaften 
solcher spezieller Verunreinigungen an den Oberflachen von Maschinenaggregaten oder An- 
lagenteilen zu verhindern. 

Die Hersteliung der erfindungsgemafi zu verwendenden Emulsionen, insbesondere stabiler 
Ol-in-Wasser-Emulsionen ist bekannt. Hierzu wird die Olkomponente in Wasser mittels ge- 
eigneter bekannter 6l-in-Wasser-Emulgatoren emulgiert Die hydrophobe Phase stellt iiber- 
wiegend den Wirkstoff dar. 

Beispielhaft sind als hydrophobe Olkomponente zu nennen: 

- gesattigte Kohlenwasserstoffe wie Octan, Tetradecan, Octadecan, Eisodecan, Decen, Hexa- 
decen und technische alpha-Olefine 

- Fettalkohole wie Octanol, Dodecanol, Tridecanol, Octadecanol, Behenylalkohol 

- Fettsauren wie Caprinsaure, Stearinsaure, Melissinsaure, Olsaure und Linolensaure 

- Fetts&ureester wie Stearylsauremethylester, Palmitinsaureoctadecylester, Olsaureoctylester, 
Glycerinmono* und -trioleate Ethylenglykoldilaurat, Sorbitanstearate und -oleate sowie Ester, 
insbesondere Diester von aliphatischen und/oder aromatischen Di- und/ oder Tricarbonsauren, 
wie Ci - C 13 Alkyl- und Isoalkylester von C 2 - C (2 Dicarbonsauren, wie OxalsSure, Malonsau- 
re, Bernsteins&ure, Glutars&ure, AdipinsSure, Pimelinsaure, Suberinsaure, Sebacinsaure, Ap- 
felsSure, Weins&ure, Zitronensaure, Phthalsaure, Dodekansaure, Cp-Dicarbonsaure 
(Trimethyladipinsaure) sowie Maleinsaure und Fumarsaure. Weitere Beispiele solcher Ester 
sind: 
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Di-n-butyloxalat, Di-n-butylmalonat, Di-n-butylsuccinat, Di-n-butylglutarat, Di-n-butyladipat, 
Di-n-butylsuberat, Di-n-butylsebacat, Dimethyladipat, Diethyladipat, Di-n-propyladipat, Dii- 
sopropyiadipat, Diisobutyladipat, Di-tert-butyladipat, Di-isoamyladipat, Di-n-hexyladipat, Di- 
(2-ethylbutyl)adipat, Di-(2~ethylhexyl)adipat, Diisodecyladipat, Dimethylphthalat, Die- 
thylphthalat, Di-n-butylphthalat, Diisobutylphthalat, Di-(2-ethylhexyl)phthalat und Diisode- 
cylphthalat; 

- Fettsaureamide wie Stearylamid, KokosfettsSlvirebutylamid, Essigs&ureoleylamid und Ethy- 
lenbisstearylamid* 

Weitere geeignete handelsiibliche Kohlenwasserstoffe oder Kohlenwasserstoffgemische sind 
ParaffinSl, Mineraldl oder Poly-alpha-Olefine. 

Die erfindungsgemafi zu verwendenden Mittei sind uberrascbenderweise als Reinigungsmittel 
oder als Mittei mit impragnierender Wirkung gegen Verunreinigungen wie Klebstoffe, Harze, 
Wachse, Fette und/oder Bitumen abweisende Wirkung an beliebiger Stelle der Zellstoff-, Pa- 
pier- und Kartonmaschinen geeignet. 

Die erfindungsgemafle Verwendung der Mittei erfolgt an der Oberflache der Aggregate, ins- 
besondere unter Behandlung der Siebe, Filze im Naflbereich der Maschinen sowie der Trok- 
kensiebe, Leitwalzen und Trockenzylinder im Trockenbereich* 

Bevorzugt erfolgt der erfmdungsgemiiBe Einsatz der Mittei auf der stoffberiihrenden Oberfla- 
che der Aggregate vor deren Beruhrung mit der StoSbahn und ggf. getrennt fur den Deck- und 
Riickseitenbereich der Produkte. 

Die Ol-in-Wasser-Emulsionen werden erfindungsgemafl als solche oder nach Verdiinnung mit 
Wasser und/oder Lfisemitteln, vorzugsweise wassermischbaren Losemitteln verwendet In der 
Regel wird hierzu Wasser verwendet, das Temperaturen im Bereich von 5 - 80 °C» vorzugs- 
weise 20 - 50 °C hat. 
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Die Konzentration der Ol-in-Wasser-Emulsion in wassriger Verdttnnung betragt dabei 
1-40 Gew.%, vorzugsweise 5-25 Gew.% und besonders bevorzugt 10-25 Gew.%, bezogen 
auf die wassrige Verdiinnung. Die verdtinnte Emulsion wird in einer Menge von 20 - 500 1, 
vorzugsweiselOO - 400 1 pro Stunde und Meter Arbeitsbreite der Maschine in kontinuierlicher 
oder intervallmaBiger Dosierung aufgebracht, wobei die verdunnte Emulsion in beliebiger 
Weise, bevorzugt Gber ein mit Flachstrahldtisen versehenes Spriihrohr mit uberlappendem 
Spriihbereich aufgegeben wird. Ebenso kann bei Trockensiebreinigungsanlagen die Zugabe 
der Emulsion zum Waschwasser erfolgen. 

Die erfindungsgemaB bevorzugt verwendeten Ol-in-Wasser-Emulsionen enthalten biologisch 
abbaubare Komponenten und sind daher umweltvertraglich. 

Bei der Anwendung, insbesondere bei stark verschmutzten Trockensieben wird die verdunnte 
Emulsion im Riickiauf des Trockensiebes aufgebracht und ggf. das Sieb vor dem Auftreffen 
auf die Papierbahn mit Luft aufgeblasen. 

Durch die Wirkung der erfindungsgemaB zu verwendenden Mittel verlieren klebrige Verun- 
reinigungen ihre AdMsionswirkung und I6sen sich selbstandig oder beim Abspritzen mit 
Wasser von der Oberflache der Aggregate und werden entfemt. 

Die reinigende Wirkung der Mittel halt bei erfindungsgemaBer Verwendung der Mittel in der 
Sieb- und Trockenpartie der Maschinen fortlaufend bis zum Ietzten Maschinenteil an. 

Die impragnierend inhibierende Wirkung gegentiber erneuten Verunreinigungen auf den Ag- 
gregatoberflachen ist produktbezogen und sortenabhangig und halt nach Beendigung der Do- 
sierung tiber einen Zeitraum von 4-75 Std. an. 

Sofern bei der erfindungsgem&Ben Verwendung der Mittel zur Papierherstellung eine Beein- 
trachtigung der Oberflachenleimung auftritt, kann die Reinigung und Impragnierung der Ag- 
gregate bei jedem Sortenwechsel erfolgen. 
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Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele erlautert: 
Herstellung einer Paraffin Emulsion A 

14 kg Paraffin (Schmehpunkt 48 - 50 °C), 1,0 kg Hexadecanol, 7 kg eines 75%igen Paraffin- 
sulfonats und 2,1 kg Wasser werden homogen aufgeschmolzen und anschliefiend unter Riih- 
ren in eine 60 °C warme Losung aus 74,5 kg Wasser und 1,4 kg eines mit 20 Mol Ethylenoxid 
umgesetzten Oleylalkohols eingegossen. Es entsteht eine Ol-in-Wasser-Emulsion mit ca. 20,5 
% Festkdrper. 

Herstellung einei Terpen-Emrisipn B 

Es wurde wie bei der Hersteliung der Emulsion A verfahren mit dem Unterschied, dafi 14 kg 
Terpen anstelle Paraffin eingesetzt wurden. 



WO 96/38628 



PCT7EP96/D2191 



-9- 



i .— 



O 
c 

c 
o 

3 

E 

LU 
u- 

0> 

■a 

O 

c 
3 

Xi 
o 
vi 
c 

CJ 

E 
E 



C 

to 
c 

O) 
T3 
C 
CD 



0) 

> 

3 
N 

C2 

£ 

0) 
O) 

to 
cn 
c 

3 

c 

co o 
to o 

3 ' 



0) 
TO 



0) 
O) 

c 

CD 



512 



*5 CD 



a) 
to 
co 

.c . 

Q- 

o 



o 

O) 

c 



C 

o 

3 

E 

LU 



5 
CD 



co 



CO 



O 

UJ 

o 
+ 

CO 

I 

CM 

a 
"5 
o 

CD 
ICS 
CD 



o 
xf 



c 

CO 

u 
a 

co 
x 

<D 
SZ 

o 

a) 



O 



CO 



xr 

CO 



O 
UJ 

CO 
CO 

+ 

00 
3 

c 

a: 



o 



a; 

"co 
a> 

>* 
x: 

CD 

E 

3 

•-co 
jn 

O 



to 



co 



O 

LU 

CO 
CO 



CO 
3 
C 

o 

a: 



o 



o 

LU 

CM 

+ 

u. 

3 
'•CO 
JO 

O 



UJ 



CO 

to 



CO 



O 

LU 

CO 
CO 

+ 

o 

00 
3 
C 

tr 



o 



CD 
i_ 

3 

:C0 

to 
"co 



IL. 



CO 

to 



CO* 



O 
UJ 

o 
+ 

d 

O 

x: 
o 

CO 

CD 
LL. 



O 



2 

CO 

CD 

oo 
o 

CO 

c 
o 

E 
c 

CO 



o 

CO 



CO 



co" 



o 

UJ 

CO 
CO 

+ 

oo 

3 

c 
o 

ir 



o 

to 



:0 

a 

a: 



co 



co" 



O 

UJ 
co 

CO 



:0 

3 
C 

o 

be 



o 



B " 

co .E 

<d i_ 

•c ^ 

3 ^ 

i(0 

CO 00 

=5 3 



CO 



00 



O 

LU 
CO 

co 
+ 

00 

3 

c 

» ^ 

a: 



o 



o 
c 

CO 

u 

CO 
"D 
CO 
X 
CD 



CO 



co" 



O 

LU 
O 

+ 

co 

d 

"o 

-C 

o 

CO 

"S 



o 



co 
c 

jD 

> 

CO 

CD 
» 

CO 

to 
CO 



CO 



CO* 



O 
UJ 

o 

+ 

CO 
« 

tM 

d 

15 
o 

CO 

CD 
U. 



o 
xf 



o 

a. 
c 

CD 

o 
o 
c 



CO 



CO 



o 

UJ 

CO 
CO 

+ 

00 
3 

c 

#to*to 

L> 

» «^to 

cr 



o 
xf 



CO 

* vtok 

JO 
3 

b 



cn 
o 

V) 

CM 
O 

a. 

LD 
to 

TO 



CL 

*5 
m 

x: 
u 

CL 
CO 

C 
0) 



WO 96/38623 



PCT/EP96/02191 



- 10- 

Bsispjgl 1 

Bei laufender Papieiproduktion wird auf die papierberiihrende Seite des Trockensiebes vor 
der BerQhrung des Siebes mit der Papierbahn eine 20 Gew.%ige wassrige Verdtinnung der 
Emulsion M in einer Menge von 250 1 pro Stunde und pro Meter Arbeitsbreite des endlosen 
Siebes durch Flachstrahldusen eines Spruhrohres, die im Abstand von 25 cm, unter Oberlap- 
pung der Spriihfelder angeordnet sind unter intervallmafMger Dosierung in einer Zeit von ca. 
10 Minuten aufgebracht. 

Die Verunreinigungen werden vom Sieb und den nachfolgenden Leitwalzen und Zylindem 
gelost und zum Teil unter Herausschleudern der Agglomerate, speziell in der Anfangsphase 
der Behandlung entfernt. Die reinigende Wirkung ist auch an den folgenden Maschinenteilen 
feststellbar und halt bis zum Glattzylinder an. Nach Beendigung der Dosierung der verdunn- 
ten Emulsion ist eine inhibierende Wirkung gegen anhaftende Verunreinigungen festzustellen, 
die ca. 24 Std. andauert 

Beispiel 2 

Auf ein verschmutztes Kunststoffsieb einer Papiermaschine, bestehend aus Polyamid- und 
Polyesterfasern wird die Emulsion B aufgebracht. Die Figur 1 zeigt vier Proben des Siebes, 
wobei ausgehend von der stark verschmutzten ersten Probe (0-Probe). Bei der Probe 2 nach 6 
Std. bei Raumtemperatur, bei der Probe 3 nach 30 min bei 60 ° und bei der Probe 4 nach 60 
min bei 60 0 die Reinigungseffekte sehr deutlich erkennbar sind. Die Luftdurchlassigkeit des 
Siebes wurde gemessen. Sie steigt ausgehend von 320 cfm auf 530 cfm bei Probe 4 an. 

Pe jj sp j e ) 3 

Analog zum Vorgehen bei Beispiel 1 wurde die Emulsion M in einer wassrigen Verdunnung 
von 1 : 6 Gewichtsteilen in einer taglichen Menge von 30 1 in 6 gleichmaBigen Zeitintervallen 
auf das Trockensieb wahrend des Produktionsvorganges aufgebracht. Das verunreinigte Sieb 
wurde gereinigt. 
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fteispfel 4 

Auf den durch Klebstoffe und Harze verunreinigten Filz einer Papiermaschine, bestehend aus 
Polyamid und Polyesterfasem, wird mit einem Spritzrohr die Emulsion M nach Verdiinnung 
mit Wasser auf 1 5 Gew.% aufgebracht. Die an der Oberfllche und im Filz anhaftenden Ver- 
unreinigungen Iosen sich ab, so daU die Wasseraufhahme des Filzes mit verbesserter Wirkung 
erfolgt und die Oberflache der Papierbahnen gleichmafiig und ohne Fehlmarkierungen aus- 
gebildet wird. 
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Patentanspriiche 

1 . Verwendung von Ol-in-Wasser-EmuIsionen zur Behandlung von Maschinen oder Anla- 
genteiten zur Herstellung von Zellstoff, Papier, Pappe oder Karton,. dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Ol-in-Wasser-Emulsionen zur Reinigung von anhaftenden Verunreini- 
gungen aus synthetischen Polymerisaten und/oder natiirlichen Harzen und/oder zur 
Verhinderung der Verunreinigung durch anhaftende synthetische Polymerisate und na- 
tiirliche Harze verwendet werden und als Bestandteil der Olphase wenigstens einen der 
folgenden Stoffe allein oder im Gemisch mit den anderen genannten Stoffen enthalten: 

1 . einen gesattigten oder ungesattigten, offenkettigen oder zyklischen, normalen oder 
isomeren Kohlenwasserstoff mit 8-30 Kohlenstoffatomen 

2. einen gesattigten oder ungesSttigten Fettaikohol, eine gesattigte oder ungesattigte 
FettsSure, einen Fettsauremonoalkylester, ein Fettsaureamid oder ein Fettsauremo- 
noalkylamid einer gesattigten oder ungesattigten Fettsaure, samtliche unter 2. auf- 
gefuhrten Verbindungen mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen 

3. einen Mono- oder Polyester einer gesattigten oder ungesattigten ein- oder mehr- 
wertigen Carbonsaure mit 2 bis 30 Kohlenstoffatomen und Polyolen, ausgenom- 
men Polyethylenglykole 

4. ein Poiyamid von gesattigten oder ungesSttigten Fettsauren mit 8 bis 30 Kohlen- 
stoffatomen und aliphatischen Polyaminen mit zwei bis sechs Stickstoffatomen 

5. ein acyclisches, vorzugsweise monocyclisches und/oder bicyclisches Terpen, ins- 
besondere einen Terpenkohlenwasserstoff und/oder einen Terpenalkohol 
und/oder 

6. eine Polyoxyalkylenverbindung auf der Basis von Alkylenoxiden . 

2. Verwendung von Ol-in-Wasser-Emulsionen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB die anhaftenden synthetischen Polymerisate Klebstoffe und/oder Bestandteile von 
Latexbeschichtungen und/oder die natiirlichen Harze Bestandteile oder modifizierte 
Bestandteile des verarbeiteten Holzes sind. 
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3. Verwendung von OI-in-Wasser-Emuisionen nach den Anspriichen 1 nnd 2 dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi Teile der Zellstoff- und Papiermaschinen, insbesondere die zur Ent- 
wasserung der StofFsuspension dienendeh Aggregate, vorzugsweise die Siebpartie und 
die Pressenpartie behandelt werden. 

4. Verwendung von Ol-in-Wasser-Emulsionen nach den Anspriichen 1 bis 3 dadurch ge- 
kennzexchnet, daB sie in unverdiinntem Zustand oder nach Verdiinnung mit Wasser 
und/oder organischen Lfisemitteln eingesetzt werden und in einer Menge von 20 - 500 1, 
vorzugsweise 100 - 400 1 pro Stunde und pro Meter der Arbeitsbreite der Maschine 
kontinuierlich oder durch intervallmaBige Dosierung aufgebracht werden. 

5. Verwendung von Ol-in-Wasser-Emulsionen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi sie in wassriger Verdiinnung mit einer Konzentration der Ol-in-Wasser-Emulsion 
von 1-40 Gew.%, vorzugsweise 5-25 Gew.% und besonders bevorzugt 10-25 
Gew.% 5 bezogen auf die wSssrige Verdiinnung eingesetzt werden. 

6. Verwendung von Ol-in-Wasser-Emulsionen nach den Anspriichen 1-5, bei der Herstel- 
lung von Papier, Pappe und Karton mit Aitpapier. 
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FIG.1 

zu Beispiel 2 

PROBE 1 

(O-Probe) 
320 cfm 




PROBE 2 
6Std. 

Raum tempera tur 
490 cfm 




PROBE 3 
30min 60°C 
510 cfm 




PROBER 
60min 60°C 

530cfm 
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